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ANSPRUCHE 

Selbstklebefolie, zum Verkleben eines FuBbodenbelags, insbesondere 
eines Teppichbodens, auf einem Fufiboden, insbesondere Parkett, mit 
einer Tragerschicht insbesondere aus KunststofFfolie, welche an einer 
oberen, dem FuBbodenbelag zugewandten Oberflache und an einer 
unteren, dem FuBboden zugewandten Oberflache mit einer Haftkleberbe- 
schichtung beschichtet ist und zumindest auf der oberen Oberflache eine 
textile Struktur aufweist, wobei die Haftkleberbeschichtung auf beiden 
Oberflachen eine unterschiedliche Haftstarke aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Haftkleberbeschichtung und/oder die Haftstarke auf der unteren 
Oberflache ein Bruchteil derjenigen auf der oberen Oberflache betragt 
und zumindest auf der unteren Oberflache im wesentlichen eben ausge- 
bildet ist. 

Selbstklebefolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
textile Struktur Faden in einer grobmaschigen Anordnung aufweist 

Selbstklebefolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die textile Struktur parallel laufende Faden sowie im smmpfen Winkel 
dazu rautenformig angeordnete Faden aufweist. 



Selbstklebefolie nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die textile Struktur Faden in einem Fadenabstand von 3 
bis 30 mm aufweist. 

Selbstklebefolie, zum Verkleben eines Fufibodenbelags, insbesondere 
eines Teppichbodens, auf einem FuBboden, insbesondere Parkett, mit 
einer Tragerschicht insbesondere aus Kunststofffolie, welche an einer 
oberen, dem FiiBbodenbelag zugewandten Oberflache und an einer 
unteren, dem FuBboden zugewandten Oberflache mit einer Haftkleberbe- 
schichtung beschichtet ist, wobei die Hafddeberbeschichtung auf beiden 
Oberflachen eine unterschiedliche Haftstarke aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Haftkleberbeschichtung und/oder die Haftstarke auf der unteren 
Oberflache ein Bruchteil derjenigen auf der oberen Oberflache betragt 
und zumindest auf der unteren Oberflache im wesentlichen eben ausge- 
bildet ist. 

Selbstklebefolie nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB deren Lange und Breite so ausgebildet sind, daB im 
wesentlichen der gesamte mit dem FuBbodenbelag zu belegenden FuBbo- 
den groBflachig abdeckbar ist. 

Selbstklebefolie nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haftstarke der unteren Oberflache eine Haftkraft 
(gemessen nach DIN 1939) in der GroBenordnung von 0,8 bis 5 N, 
insbesondere von 1,5 bis 3 N und insbesondere von 2,0 bis 2,6 N 
aufweist. 

Selbstklebefolie nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die unterschiedliche Haftstarke der beiden Oberflachen 
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durch unterschiedliche Kleberauftragsgewichte bewirkt wird, wobei die 
Oberflache mit der groBeren Haftstarke ein hoheres Kleberauftragsge- 
wicht aufweist. 

Selbstklebefolie nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Kleberauftragsgewicht auf der oberen Oberflache im Bereich von 100 
bis 250 g/m^ und auf der unteren Oberflache im Bereich von 5 bis 40 
g/m^, insbesondere 8 bis 20 g/m^ liegt. 

Selbstklebefolie nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein entfembarer Abdeckfilm auf zumindest der oberen 
Oberflache vorhanden ist. 



